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ABSTRACTED-PUB-NO: JP 61118574 A 
BASIC-ABSTRACT : 

In a compressor, e.g. rotary compressor, etc., a 
slide part (e.g. bearing blocks, blades, etc.) is 
obtd. by sintering and moulding a sintered powder 
(e.g. of Fe-based materials or nonferrous 
materials such as phosphorus bronze, etc.) to 
which is added 1-50 vol . % a ceramic material (e.g. 
alumina, etc.) having excellent wear resistance. 

USE/ADVANTAGE - The compressor has a high- 
performance slide part such as bearing block, 
blade, etc., which has excellent wear resistance, 
up to ten times higher than the conventional ones, 
and can withstand the high-speed rotation of 
rollers. The slide part can also be simply mfd. at 
low cost. The performance of the compressor can be 
greatly enhanced. 

TITLE-TERMS: COMPRESSOR SLIDE PART MADE SINTER 

MOULD IRON BASED NON FERROUS 
MATERIAL ADD CERAMIC 
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